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The additive may contain a binder and be in the form of briquettes, pellets or granulate. 

USE - To increase durability of the refractory lining of furnaces, and as a slagging agent in the iron, 
steel and metal founding industries. 

ADVANTAGE - Replaces ilmenite in metallurgical processing, and replaces natural slagging agents, 
e.g. CaO. 
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Die vorliegende Erfindung beschrelbt einen titanhaltigen 
Zuschlagstoff, bestehend aus Ruckstanden der Ti0 2 -Herstel- 
lung und einem oder mehreren Bestandteilen, ausgewahit 
aus Kohle oder kohlehaltigen Ruckstanden, Eisen, Eisenoxid, 
eisen- oder eisenoxidhaltigen Ruckstanden und einem oder 
mehreren Bestandteilen, ausgewahit aus Erdalkalimetalloxi- 
den. Erdalkalimetallhydroxiden, erdalkalimetalloxid- oder 
erdalkalirnetallhydroxidhaltigen Ruckstanden, AL0 3 , 
AI(OH) 3 , AL0 3 - Oder AI(OH) 3 -baltigen Ruckstanden und Si0 2 
oder Si0 2 -nattigen Ruckstanden. Die vorliegende Erfindung 
beschreibt welter einen titanhaltigen Zuschlagstoff, beste- 
hend aus Ruckstanden der Ti0 2 -Herstellung, einem oder 
mehreren Bindemitteln und einem oder mehreren Bestand- 
teilen, ausgewahit aus Kohle oder kohlehaltigen Ruckstan- 
den, Eisen, Eisenoxid, eisen- oder eisenoxidhaltigen Ruck- 
standen und einem oder mehreren Bestandteilen, ausge- 
wahit aus Erdalkalimetalloxiden, Erdalkalimetallhydroxiden, 
erdalkalimetalloxid- oder erdalkalimetallhydroxidhaltigen 
Ruckstanden, Al 2 0,, AI(OH) 3 , ALO~- oder AI(OH) 3 -haltigen 
Ruckstanden und Si0 2 oder Si0 2 -naltigen Ruckstanden in 
Form von Briketts, Pellets oder Granulaten. Die vorliegende 
Erfindung beschreibt-schlie&lich die Verwendung des titan- 
haltigen Zuschlagstoffs zur Erhohung der Haltbarkeit der 
feuerfesten Ausmauerung eines Ofens und als Schlacken- 
bildner. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen titanhaltigen 
Zuschlagstoff und dessen Verwendung zur Erhdhung 
der Haltbarkeit der feuerfesten Ausmauerung eines 5 
Ofens und als Schlackenbildner. 

Als Zuschlagstoff fUr Ofen, insbesondere Hochofen, 
in der Eisen-, Stahl- und GieBerei-lndustrie werden gro- 
Bere Mengen natiirlichen Ilmenits als Titantrager ver- 
wendet. Oblicherweise wird der naturliche llmenit in 10 
Stiicke mit einer Grofie von etwa 50 mm zerkleinert und 
direkt in die Ofen gegeben. Die Zugabe von llmenit 
bewirkt, daB der im Roheisen vorhandene Stickstoffge- 
halt in Form von Titannitriden und Tnancarbonitriden 
gebunden wird Dadurch wird die Entstickung der me- 15 
tallischen Schmelze erreicht Durch teilweise Ablage- 
rung der so gebildeten Titanverbindungen an den In- 
nenwanden der feuerfesten Ausmauerungen der Ofen, 
insbesondere im Gestell der Hochofen, wird die Halt- 
barkeit der Ausmauerungen erhflht Natilrlicher llmenit 20 
muB jedoch mit groBem Aufwand gewonnen werden, 
wobei natiirliche Ressourcen an hochwertigem llmenit 
verringert werden. 

Aus DE 43 04 724 CI ist ein titanhaltiger Zuschlags- 
toff fiir Ofen, bestehend aus Ruckstanden der Ti02-Her- 25 
stellung und einem oder mehreren Bestandteilen, ausge- 
wahlt aus Kohle oder kohlehaltigen Ruckstanden, Eisen, 
Eisenoxid, eisen- oder eisenoxidhaltigen Ruckstanden 
bekannt 

In der Eisen-, Stahl- und GieBerei-lndustrie werden 30 
ferner Zuschlagstoffe als Schlackenbildner in den Ofen 
eingebracht Die Zuschlagstoffe sind in der Natur vor- 
kommende Verbindungen und Gemische, die z. B. die 
Oxide CaO, A1 2 0 3 , Si0 2 und MgO enthalten. Diese Zu- 
schlagstoffe mflssen fur ihre Verwendung als Schlacken- 35 
bildner teuer beschafft werden. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, auf 
wirtschaftliche und umweltschonende Weise einen ti- 
tanhaltigen Zuschlagstoff als Ersatz far den bei metall- 
urgischen Prozessen als Zuschlagstoff verwendeten, na- 40 
tQrlichen llmenit und als Ersatz fur die als Zuschlagstof- 
fe verwendeten natiirlichen Schlackenbildner bereitzu- 
stellen. 

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende 
Aufgabe wird durch einen titanhaltigen Zuschlagstoff 45 
gelost, bestehend aus Riickstanden der Ti0 2 -Herstel- 
lung und einem oder mehreren Bestandteilen, ausge- 
wahlt aus Kohle oder kohlehaltigen Riickstanden, Eisen, 
Eisenoxid, eisen- oder eisenoxidhaltigen Riickstanden 
und einem oder mehreren Bestandteilen, ausgew&hlt 50 
aus Erdaikalimetalloxiden, Erdalkalimetallhydroxiden, 
erdalkalimetalloxid- oder erdalkalimetallhydroxidhalti- 
gen Ruckstanden, A1 2 0 3 , AI(OH) 3 , A1 2 0 3 - oder 
Al(OH)3-haltigen Ruckstanden und Si6 2 oder Si0 2 -hal- 
tigen Ruckstanden. 55 

Ruckstande aus der Hersteilung von Titandioxid, ins- 
besondere von Titandioxidpigmenten, konnen erfin- 
dungsgemaB vorteilhaft mit kohle-, eisen- oder eisen- 
oxidhaltigen Ruckstanden und mit erdalkalimetalloxid-, 
erdalkalimetallhydroxid-, AI2O3-, Al(OH)3- oder 60 
Si0 2 *haltigen Ruckstanden verarbeitet werden. Diese 
Rfickstande werden nicht mehr deponiert, sondern er- 
findungsgemaB wirtschaftlich weiterverarbeitet 

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende 
Aufgabe-wird weiter durch einen titanhaltigen Zu- 65 
schlagstoff gelost, bestehend aus Ruckstanden der 
Ti02-Herstellung und einem oder mehreren Bestandtei- 
len, ausgewahlt aus Erdaikalimetalloxiden, Erdalkalime- 
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tallhydroxiden, erdalkalimetalloxid- oder erdalkalime- 
tallhydroxidhaltigen Ruckstanden, A1 2 0 3 , Al(OH) 3 , 
A1 2 0 3 - oder AI(OH) 3 -haItigen Ruckstanden und S1O2 
oder Si0 2 -haltigen Ruckstanden. 

Ruckstande aus der Hersteilung von Titandioxid, ins- 
besondere von Titandioxidpigmenten, konnen erfin- 
dungsgemaB vorteilhaft mit erdalkalimetalloxid-, erdal- 
kalimetallhydroxid-, AI 2 0 3 -, Al(OH) 3 - oder SiO r halti- 
gen Ruckstanden verarbeitet werden. Diese RQckstande 
werden nicht mehr deponiert, sondern erfindungsgemSB 
wirtschaftlich weiterverarbeitet 

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung ist ein 
titanhaltiger Zuschlagstoff, bestehend aus 30 bis 
70Gew.-<yo von Riickstanden der Ti0 2 - Hersteilung, 5 
bis 50 Gew.-% Kohle oder kohlehaltigen Ruckstanden 
und 20 bis 65 Gew.-% von Erdaikalimetalloxiden, Erdal- 
kalimetallhydroxiden, erdalkalimetalloxid- oder erdal- 
kalimetallhydroxidhaltigen Riickstanden, A1 2 0 3 , 
Al(OH) 3 , A1 2 0 3 - oder Al(OH) 3 -haltigen Ruckstanden, 
Si6 2 oder Si0 2 -haltigen Riickstanden. 

Diese erfindungsgemaBe Zusammensetzung eignet 
sich gut zur Reparatur diinner feuerfester Auskleidun- 
gen in Ofen. Mit dieser Zusammensetzung werden auch 
gute Ergebnisse als Schlackenbildner erhaltea 

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung ist ein 
titanhaltiger Zuschlagstoff, bestehend aus 30 bis 
70 Gew.-°/o von Riickstanden der Ti0 2 -Herstellung, 5 
bis 50 Gew.-% Eisen, Eisenoxid, eisen- oder eisenoxid- 
haltigen Riickstanden und 20 bis 65 Gew.-% von Erdai- 
kalimetalloxiden, Erdalkalimetallhydroxiden, erdalkali- 
metalloxid- oder erdalkalimetallhydroxidhaltigen Riick- 
standen, A1 2 0 3 , Al(OH) 3 , A1 2 0 3 - oder Al(OH) 3 -haltigen 
Riickstanden, Si0 2 oder Si0 2 -haltigen Riickstanden. 

Diese erfindungsgemaBe Zusammensetzung eignet 
sich besonders gut zur Reparatur diinner feuerfester 
Auskleidungen in Ofen. Mit dieser Zusammensetzung 
werden auch gute Ergebnisse als Schlackenbildner er- 
haJten. 

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung ist ein 
titanhaltiger Zuschlagstoff, bestehend aus 50 bis 
95 Gew.-°/o von Riickstanden der Ti02-Herstellung und 
5 bis 50 Gew.-% von Erdaikalimetalloxiden, Erdalkali- 
metallhydroxiden, erdalkalimetalloxid- oder erdalkali- 
metallhydroxidhaltigen Riickstanden, A1 2 0 3 , Al(OH) 3 , 
A1 2 0 3 - oder Al(OH) 3 -haltigen Riickstanden, Si0 2 oder 
SiOrhaltigen Ruckstanden. 

Dieser erfindungsgemaBe titanhaltige Zuschlagstoff 
eignet sich gut zur Reparatur diinner feuerfester Aus- 
kleidungen in Ofea Mit dieser Zusammensetzung wer- 
den sehr gute Ergebnisse als Schlackenbildner erhaltea 
Mit CaO und CaO-haltigen Riickstanden werden sehr 
gute Ergebnisse bei der Einstellung der Schlackenbasi- 
zitat erhaltea Dabei wird in hohem MaB die Abbindung 
von Schwefel und Phosphor als kalziumhaltige Schwe- 
fel- und Phosphorverbindungen erreicht Durch die Zu- 
gabe von MgO und MgO-haltigen Ruckstanden werden 
zusatzlich gute Ergebnisse bei der Erhdhung des Satti- 
gungsgrads in der gebildeten Schlacke erreicht Da- 
durch wird vermieden, daB MgO-Gehalte aus der feuer- 
festen Ausmauerung herausgelSst werden. Mit A1 2 0 3 - 
oder Al(OH) 3 -haltigen Ruckstanden werden als Schlak- 
kenbildner gute Ergebnisse erzielt Sehr gute Ergebnis- 
se zeigen diese Ruckstande als FluBmitte) fiir Kalk- 
schlacke. Dabei wird eine Beschleunigung der Aufl6-_ 
sung von Kalk'erreicht Mit Si0 2 -haltigen Ruckstanden 
werden sehr gute Ergebnisse als Schlackenbildner er- 
reicht Bei dem vorstehend erwahnten titanhaltigen Zu- 
schlagstoff handelt es sich erfindungsgemaB urn Pulver- 
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gemische, die eine KorngrdBe von 50 bis 5000 urn auf- 
weisen. 

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung ist ein 
titanhaltiger Zuschlagstoff, in Form von Sinterkorpern. 
Die Sinterkorper werden dadurch hergestellt, daB die 
Bestandteile gemischt werden, das homogene Gemisch 
in eine Sinterform gegeben wird und anschlieBend in an 
sich bekannter Weise gesintert wird. Das Sintergut kann 
auf die gewunschte GroBe gebrochen werden. Die erfin- 
dungsgemaBen Sinterkorper zeigen neben einer guten 
Bruchfestigkeit sehr gute Ergebnisse als Schlackenbild- 
ner. Mit diesen Sinterkorpern werden gute Ergebnisse 
bei der Erhdhung der Haltbarkeit der feuerfesten Aus- 
mauerung eines Ofens erzielt. 

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende 
Aufgabe wird weiter durch einen titanhaltigen Zu- 
schlagstoff geldst, bestehend aus ROckstanden der 
Ti0 2 -Herstellung, einem oder mehreren Bindemitteln 
und einem oder mehreren Bestandteilen, ausgew&hlt 
aus Kohle oder kohlehaltigen Ruckstanden, Eisen, Ei- 
senoxid, eisen- oder eisenoxidhaltigen Ruckstanden und 
einem oder mehreren Bestandteilen, ausgewahlt aus 
Erdalkalimetalloxiden, Erdalkalimetallhydroxiden, erd- 
alkalimetalloxid- oder erdalkalimetallhydroxidhaltigen 
Rtickstanden, A1 2 0 3 , A1(0H) 3 , AI2O3- oder Al(OH) 3 -hal- 
tigen Ruckstanden und Si0 2 oder Si0 2 -haltigen Ruck- 
standen in Form von Briketts, Pellets oder Granulaten. 
Mit diesem titanhaltigen Zuschlagstoff werden sehr gu- 
te Ergebnisse bezuglich der Bruchfestigkeit erhalten, 
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und GieBerei- Industrie vorgesehen. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Bei- 
spiels naher erlautert 

Beispiel 

In einen Mischer wurden 50 Gew.-°/o AufschiuGruck- 
stand aus der TiO r Pigment-Herstellung nach dem Sul- 
fatverfahren, enthaltend 50Gew.-% Ti0 2 , 23Gew.-% 
Si0 2 , 5 Gew.-% Al 2 0 3i 6 Gew.-% CaO und 5 Gew.-% 
Fe 2 0 3 sowie 12Gew.-% CaO-haltiger Ruckstand mit 
95 Gew.-% CaO-Gehalt (berechnet auf die Trockensub- 
stanz) und t8Gew.-°/o MgO-haltiger Ruckstand mit 
89 Gew.-% MgO-Gehalt (berechnet auf die Trocken- 
substanz) gegebea Dann wurden unter Rflhren 
13 Gew.-% Hochofenzement, enthaltend 51 Gew.-% 
CaO, 27 Gew.-% Si0 2j 4,5 Gew.-°/o AI2O3, 4,5 Gew.-% 
T1O2, l,5Gew.-% Fe 2 0 3 , 0,5Gew.-% Mn 2 0 3 , und 
3,5 Gew.-% MgO sowie 1,5 Gew.-% Elektrofilterasche, 
enthaltend 50Gew.-°/o Si0 2 , 28Gew.-% AhO^ 
7 Gew.-% Fe 2 0 3 , 3,2 Gew.-% CaO, 2,2 Gew.-% MgO, 
3,8 Gew.-% K 2 0 und 0,9 Gew.-°/o Na 2 0 sowie 
5,5Gew.-% Tonerdezement, enthaltend 40Gew.-% 
CaO, 6,5 Gew.-% Si0 2 , 25 Gew.-% AI2O3, 25 Gew.-°/o 
Ti0 2 , 1,0 Gew.-% Fe 2 03, 0,1 Gew.-% Mn 2 0 3 und 
1,0 Gew.-% MgO dazugegeben und das Gemisch 5 Mi- 
nuten innig gemischL 50 Gew.-Teile dieses Gemisches 
wurden mit 50 Gew.-Teilen Wasser vermischt Das waB- 
rige Gemisch wurde 2 Minuten homogenisiert Das no- 



te trgeonisse Dezugiicn aer oruwiicim^cn. ^iuai^u. * ^ ~ - „ 

Mit diesem erfindungsgemafien Formkdrper werden 30 mogene Gemisch wurde auf eine Brikettpresse gege- 

_ . . , . 1 1 tr-^^u k an Tw A or- Prit-AttnrAccp wnrrlp pin Druck von 120 bar 
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gute Ergebnisse als Schlackenbildner und gute Ergeb 
nisse bei der Erhdhung der Haltbarkeit der feuerfesten 
Ausmauerung eines Ofens erzielt Der erfindungsgema- 
Be Formkdrper kann bei Temperaturen von 100° C bis 
1000° C nachbehandelt werden. Der als Brikett ausgebil- 
dete Formkorper kann zylinderformig, rund, oval, qua- 
derfdrmig oder kubisch sein. 

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende 
Aufgabe wird weiter durch einen titanhaltigen Zu- 
schlagstoff geldst, bestehend aus Ruckstanden der 40 Zusammensetzung auf : 
TiOrHerstellung, einem oder mehreren Bindemitteln 
und einem oder mehreren Bestandteilen, ausgewahlt 
aus Erdalkalimetalloxiden, Erdalkalimetallhydroxiden, 
erdalkalimetalloxid- oder erdalkalimetallhydroxidhalti- 
gen Ruckstanden, AI2O3, Al(OH) 3 , A1 2 0 3 - oder 
Al(OH) 3 -haltigen Ruckstanden und Si0 2 oder Si0 2 -hal- 
tigen Ruckstanden. Mit diesem titanhaltigen Zuschlags- 
toff werden sehr gute Ergebnisse bezuglich der Bruch- 
festigkeit erhalten- Diese erfindungsgemaBen Formkor- 
per zeigen sehr gute Ergebnisse als Schlackenbildner 50 
und gute Ergebnisse bei der Erhdhung der Haltbarkeit 
der feuerfesten Ausmauerung eines Ofens. 

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung ist ein 
titanhaltiger Zuschlagstoff, enthaltend 2 bis 30 Gew,-% 
BindemitteL Mit diesem Bindemittel werden sehr gute 
Ergebnisse bezuglich der Bruchfestigkeit der Formkor- 
per erhalten. 

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung ist ein 
titanhaltiger Zuschlagstoff, wobei die Bindemittel Port- 



ben. In der Brikettpresse wurde ein Druck von 120 bar 
eingestellt, wobei zylinderfdrmige Formkorper (Bri- 
ketts) mit einem AuBendurchmesser von 80 mm und ei- 
ner Lange von 40 mm erhalten wurden. Nach einer Ab- 
bindezeit von 14 Tagen wiesen die erhaltenen Formkor- 
per eine Bruchfestigkeit von 2950 N und eine Bruchfe- 
stigkeit nach eineinhalbstttndigem Erhitzen auf 1000°C 
in 100°/oiger CO-Atmosphare von 3150 N auf. Die zylin- 
derfdrmigen Formkorper (Briketts) wiesen die folgende 



Bestandteile 
\T1O2y 

45 sior 

MgO' 
CaCf 

Fe 2 0 3 *. 
^Na=^ 
K 

Restbestandteile 



Anteile(Gew.-%) 



25.1 
25.9 
16.4 
22.8 
5.2 
2.5 
0.1 
0.07 
1.93 
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Zur Bestimmung der Bruchfestigkeit (Punktfestig- 
keit) wurden die Formkdrper in einer Priifpresse einer 
kontinuierlich zunehmenden auf sie einwirkenden Kraft 
bis zum Bruch ausgesetzt Die beim Brechen auf die 



landzeme'nt, Hochofenzement, Tonerdezement oder eo Formkdrper einwirkende Kraft gilt als MaB fttr deren 
Flugasche sind. ErfindungsgemaB sind als Bindemittel Bruchfestigkeit 
alle verf iigbaren hydraulischen, keramischen und chemi- 
schen Bindemittel sowie Quellbinder vorgesehen. 

ErfindungsgemaB ist die Verwendung einesjitanhal ti- 
gen "Zuschlagstoff s als Pulvergemisch und/oder in Form 65 
von Formkdrper zur Eingabe in einen Ofen zur Erhd- 
hung der Haltbarkeit der feuerfesten Ausmauerung ei- 
nes Ofens und als Schlackenbildner in der Eisen-, Stahl- 



Patentanspruche 

lJTitarihaltiger Zuschlagstoff, bestehend aus Ruck- 
standen der Ti0 2 -Herstellung und einem oder meh- 
reren Bestandteilen, ausgewahlt aus Kohle oder 
kohlehaltigen Ruckstanden, Eisen, Eisenoxid, eisen- 
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oder eisenoxidhaltigen RUckstanden und einem 
oder mehreren Bestandteilen, ausgewahlt aus Erd- 
alkalimetalloxiden, Erdalkalimetallhydroxiden, erd- 
alkalimetalloxid- oder erdalkalimetallhydroxidhal- 
tigen RUckstanden, Al 2 0 3l Al(OH) 3) A1 2 0 3 - oder 5 
AI(OH) 3 -haltigen Ruckstanden und Si0 2 oder 
Si0 2 -haltigen Ruckstanden. 

2. Titanhaltiger Zuschlagstoff, bestehend aus Ruck- 
standen der Ti02-Herstellung und einem oder meh- 
reren Bestandteilen, ausgewahlt aus Erdalkalime- io 
talloxiden, Erdalkalimetallhydroxiden, erdalkalime- 
talloxid- oder erdalkalime tallhydroxidhaltigen 
RUckstanden, A1 2 0 3 , Al(OH) 3 . A1 2 0 3 - oder 
Al(OH) 3 -haltigen Ruckstanden und Si0 2 oder 
Si0 2 -haItigen Ruckstandea 15 

3. Titanhaltiger Zuschlagstoff nach Anspruch 1, be- 
stehend aus 30 bis 70 Gew.-% von Ruckstanden der 
Ti0 2 -HerstelIung, 5 bis 50Gew.-<Vb Kohle oder 
kohlehaltigen Ruckstanden und 20 bis 65 Gew.-% 
von Erdalkalimetalloxiden, Erdalkalimetallhydroxi- 20 
den, erdalkalimetalloxid- oder erdalkalimetallhy- 
droxidhaltigen Ruckstanden, A1 2 0 3 , Al(OH) 3 , 
A1 2 0 3 - oder Al(OH 3 )-haltigen RQckstanden, Si0 2 
oder Si0 2 -haltigen Ruckstanden. 

4. Titanhaltiger Zuschlagstoff nach Anspruch 1, be- 25 
stehend aus 30 bis 70 Gew.-% von Ruckstanden der 
Ti0 2 -Herstellung, 5 bis 50Gew.-Vo Eisen, Eisen- 
oxid, eisen- oder eisenoxidhaltigen RQckstanden 
und 20 bis 65 Gew.-°/o von Erdalkalimetalloxiden, 
Erdalkalimetallhydroxiden, erdalkalimetalloxid- 30 
oder erdalkalimetallhydroxidhaltigen Ruckstanden, 
Al 2 0 3 , Ai(OH) 3 , AI2O3- oder Al(OH) 3 -haltigen 
Ruckstanden, Si0 2 oder SiCb-haltigen RUckstan- 
den. 

5. Titanhaltiger Zuschlagstoff nach Anspruch 2, be- 35 
stehend aus 50 bis 95 Gew.-% von Ruckstanden der 
Ti0 2 -Herstellung und 5 bis 50 Gew.-% von Erdal- 
kalimetalloxiden, Erdalkalimetallhydroxiden, erdal- 
kalimetalloxid- oder erdalkalimetallhydroxidhalti- 
gen RQckstSnden, AbO* AI(OH) 3 , AI2O3- oder 40 
Al(OH)3-haltigen Ruckstanden, Si0 2 oder Si0 2 -hal- 
tigen RQckstanden. 

6. Titanhaltiger Zuschlagstoff nach den Anspriichen » 
1 bis 5, in Form von SinterkBrpern. 

7. Titanhaltiger Zuschlagstoff, bestehend aus Ruck- 45 
standen der Ti0 2 -Herstellung, einem oder mehre- 
ren Bindemitteln und einem oder mehreren Be- 
standteilen, ausgewahlt aus Kohle oder kohlehalti- 
gen Ruckstanden, Eisen, Eisenoxid, eisen- oder ei- 
senoxidhaltigen RUckstanden und einem oder meh- 50 
reren Bestandteilen, ausgewahlt aus Erdalkalime- 
talloxiden, Erdalkalimetallhydroxiden, erdalkalime- 
talloxid- oder erdalkalimetallhydroxidhaltigen 
RUckstanden, AbO* Al(OH) 3 , A1 2 0 3 - oder 
Al(OH) 3 -haltigen RQckstanden und Si0 2 oder 55 
Si0 2 -haltigen RUckstanden in Form von Briketts, 
Pellets oder Granulaten. 

8. Titanhaltiger Zuschlagstoff, bestehend aus RUck- 
standen der Ti0 2 -Herstellung, einem oder mehre- 
ren Bindemitteln und einem oder mehreren Be- eo 
standteilen, ausgewahlt aus Erdalkalimetalloxiden, 
Erdalkalimetallhydroxiden, erdalkalimetalloxid- 
oder erdalkalimetallhydroxidhaltigen RUckstanden, 
Al 2 0 3 , Al(OH) 3 , AI2O3- oder Al(OH) 3 -haltigen 
RUckstanden und Si0 2 oder Si0 2 -haltigen Ruck- 65 
standen. 

9. Titanhaltiger Zuschlagstoff nach den AnsprUchen 
7 und 8, enthaltend 2 bis 30 Gew.-% BindemitteL 
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10. Titanhaltiger Zuschlagstoff nach den AnsprU- 
chen 7 bis 9, wobei die Bindemittel Portlandzement, 
Hochofenzement, Tonerdezement oder Flugasche 
sind. 

11. Verwendung eines titanhaltigen Zuschlagstoffs 
als Pulvergemisch und/oder in Form von Formkdr- 
pern nach den AnsprUchen 1 bis 10 zur Eingabe in 
einen Ofen zur Erhdhung der Haltbarkeit der feu- 
erfesten Ausmauerung eines Ofens und als Schlak- 
kenbildner in der Eisen-, Stahl- und GieBerei- Indu- 
strie. 
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